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1 a krótka nduka 6» 06 
konopnego y lnianego wydana ; nie obey- 
muie w fobie obfzernych y kla(jycznych 
informacyt względem gatunku ziemi pod 
te rosliny; względem uprawy. pod nie roli, 
y względem tych wizyfikich feczególmych 
progrefjyi o przędzeniu, tkaniu, biele» 
niu, wyrabianiu olejow, a które tak ro; 
śliny wzwyż: wyrażone, iako też onych 
ziarna ma wielorakie dzielić mogą użytki y 
przydatności, 

Obywatele krain, nafzego maig dofyć 
w tych rzeczach wiadomości y wlafnych 
doświadczeń, y 2 informac yi wielorakich 
Autorow. 

Celem wydaizcego małe niniey/ze dzie- 
ło iedynym było doświadczyć wprzod fpo- 
Jobu nayłatwiey(zego urządzenia włokna, 
y o tym uwiadomić publiczność; a przez 
to uformować drogę do predfzych plo- 
siennyeh blechow ; y do zachęcenia wiey- 
Jkich gofpodarzy do chwycenia fig tey reko- 

Aa dzielni و‎ 
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dzielni, którą w włafnym kraiu 2 naywię- 
kfzą możemy mieć łatwością; nie zazdro- 
fzcząc z żalem Hollandyi, Szwaycaryi y 
Sziq/kom, iż tam tylko y prząść cienko, 
y bielić dofkonale umicią, 

W feyjiko to nafs kray mieć może, y 
choć niektórych części darow natury po- 
magaigcych do fiopnia naywyz/zey do- 
fronatosci bielenia (iakie ma Hollandya ) 
niepofiada; przecież przez kunfzt można 

pomału zbliżać do tego, z czego nam‏ م 
nie dała korzyfłać natura.‏ 

Cokolwiek w tey kfiążeczce pofirzegą 
( świadomfi y wiekfzego doświadczenia ) 
omyłek, miech tafkawie daruią: niech ong 
poprawią: y niech dokładnieyfzą 101 د‎ 
te Seczuple wydofkonalą dzieło. 
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na 
m Uprawy pod Konopie, y wyrabiania pień- 
1 ki czyli włokna konopnego و‎ opifany 
0) przez X. Brules, a wydrukowany 
¿AS y na rozkaz Kommiffyi ofad y handlu 
b w Roku 1792. 
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ŁO oftatecznie ieft wiadomo, iż 
rola idąca pod zafiew konopi, powin- 
na. być dobrze ugnoioną, dofkonale 
wyorang, wyczyfzczoną Z zielfka, y 
A 4 pyl- 
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pulchnie wyrobioną. Gdy- zwykła 
pora zafiewu nadeydzie (która fie ro- 
żni podług rodzaiu roli, odmiany po- 
wietrza, y fpofobności Gofpodarza, 
a określić fię może między 25 Marca 
y i5 Czerwca ) zafiewa fie nafienie ko- 
nopi (które ma być świeże ) tak rzad- 
ko, iżby niepadio więcey nad dwa 
buízle, czyli 16 garcy na morg An- 
gielfki czyli Aćze) który ma w fobie 
wzdłuż 40 pretow, a wfzerz 4 pręty, 
pręt zaś Angielfki długości 16 flop y 
puł (używaiąc zaś za machiny fiewney 
Drill Plough) mniey ielzcze wynidzie 
nafienia do tyla roli, 

Zafiawfzy tak role, porob. łopatą 
ścieżki wzdłuż pola 07 ftop odległo- 
ści iedna od drugiey, zmiataiąc z lek= 
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ميهد 
ka ziemię 2 nafieniem na boki, iżby‏ 
w czafie przyzwoitym można było wy-‏ 
rywać płofkonie bez ufzkodzenia na-‏ 
fiennych konopi, które przynaymniey‏ 
miefiącem poźniey zwykły doyrze-‏ 

wać. 

Doyrzałość płofkoni, które tylko 
kwiat maią bez nafienia, poznaie fię, 
gdy kwiat ten zaczyna więdnieć, y 
z niego wyfypuie fie farina fecundans, 
y niektóre onych łodygi pożołkną. 

Wyrwane płofkonie y związane 
w garści, zoftawuie fię do woli , albo 
poodcinać korzenie ( to ieft lepiey ) 
albo też one zofławić; trzymaiąc po- 
tym do góry koniec dobry, obiiaią 
fię trzepaczką drewnianą liścia y kwia- 
ty, które fig pozoftać mogą na polu- 
A 4 dla 
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m NN 
dla pomocy 'w przyfzłości: uprawy 
otiego, połatnane łodyki: potym od- 
dzieliwszy- ofobno;,: powiąż fhopy ze 
12. garści «złożone. 

Te fnopy żdmaczaią fie w wodzie; 
ieśli można w ciekącey y czyfiey „a 
tym lepiey, gdy będzie okryta čie- 
ńiem drzew nadbrzeżnych. Przyci- 
fnac ie trzeba potym klodami lub 
defzczkami, tak, iżby naymniey dwa 
cale wody było nad niemi.  Uważać 
należy porządek iakim fe: fnopy ùkła- 
daly, ażeby w' wyciąganiu porządnym 
nie krufzyly fig, y nieplątały łodygi, 

Przy końcu dnia fzoftego uczynić 
probę; ieśli doftatecznie wymokły, a 
to przez wyciąganie z fnopu łodygi, 
która ieśli wynidzie ogolocona z wlos 
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czyfia famym dźbłem tylko;‏ رز رهوا 

znakiem ieft pory wyięcia z wody, ale 

y w tym uważać/bacznie trzeba, na 

inne okoliczności ,: ponieważ prze» 

ciąg moczenia, rożnić fig może po- 

dług rozmaitey natury konopi, pos 

wietrza, y wody, tdk; 32e ١١458 

od:fześciu do:dziewieciu'y kilkunafiu 

dni przedłużyć fię zdarza , ile gdy ما‎ 

nopie. fa بده‎ łodygach nierownych y 
cienkich, Które ordynaryinie dłuż= 
fzegó+moczenia wyciąza'ą. 

Gdy'z uczynioney proby część ia 
ka doliatecznie wymokła okaże fie 
tych fnopow; wyimowaé 2 
z wody z'przyzwoitą ofirożnością, 
pokładaiąc reke, aby fie w przenolze- 
niw nie łamały,  Przenalzaią lie zaś 

As alba 


albo do koryta obfzernego, albo na 
Roly 5. dwoiaki ieft bowiem fpofob 
naftepuigcey operacyi. 

amo. Jeśli fig ma ona czynić wko-‏ د 
rycie, powinne one być cokolwiek‏ 
diuzfze od konopi, 12 lub 14 ‘cali‏ 
głębokie, fzerokość zaś iego regulo-‏ 
wać fię ma do liczby ofob wiele ma‏ 
robié około tego, naprzykład, iedna,‏ 
dwie, lub cztery, Do tego koryta‏ 
maig być zrobione dwie defzczki dłu-‏ 
gie na ftope, fzerokości zaś takiey ,‏ 
iżby przycifkały rownie w poprzek‏ 
fnop rozwiązany y zanurzony w wo»‏ 
dzie; te defzczki z iedney trony po-‏ 
winny być naieżone zębami, z drotu‏ 
mofiężnego nakfztałt fzczotki, ktorą‏ 
przycifkaig fie konopie leżące w wo-‏ 
dzie,‏ 
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diie, proito y rowno ułożone.w kos 
cie; gdy fie przvflepuie do wyciąga» 
nia onych, czy li odłączania łodyg od | 
włokna. 

zdo. Jeśli zaś ta operacya czyni fię 
na ftole , przy wyciąganiu konopi z 
wody و‎ {nopy nieco rozwolni= 
wfzy„ wycierać łodyki w rękach , tak 
dla fpłokania sluzu, iako też dla od- 


działu włokna od trzciny, do czego 


pomaga zanurzanie perpendykularne 
fnopa końcem fpodnim do wody; 
przez co włokno odfłanie nieco od 
dźbła u końcow gdzie fie ma zaczy- 
nać operacya: Jeśli fig zaniedba przy 
wyciąganiu z wody to plokanie y wy- 
cieranie, trzeba to dopełnić potym 
w korycie, w obydwoch fpofobach 
218 - 
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zrecznie fie obchodzié nalezy, zeby ra 
łodyg niepokrufzyć و‎ inaczcy wycig- gi 
ganie onych, flaie fig trudne y przy w 
kre. Gdy fie ta operacya 021616 na b 
ftole, fnop trzeba polewać wodą z tr 
łekka, ale częfto. Gdyby można by- c 
ło wynaleść ipofob' dogodny, iżby w 
woda” z lekka kapala na {nop w tey i: 
operacyi, ‘wieleby to przydało łatwo= 1 


Sci do niey; zawsze atoli trzeba przy- 
cifnąć {nop defzczką , żeby fig nie po» 


fuwał z mieyfca fwego w operacyi, do 
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którego uczyniwizy należyte przygo- r 
towania, bądź w fpofobie koryta, 1 
bądź w fpolobie ftoła, fnop y garści 1 
rozwiązuią fig, y łodygi rowno roz- 1 
łożone przycifkaig fig defzczkami : 
i 


(iak fie wyżey powiedziało); Obdzie- 


ra fie potym w kolo łodygi włokno u 
grubfzego końca, y po jednym dźble 
wyciąga fię, zaczynając raczey od 
brzegu niż od śrzedziny fnopa, y 
trzymając rękę w wodzie (ieśli fię to 
czyni w korycie ) wyciągać łodygi ro- 
wnie y horyzontalnie, które wynidą 
iak miecz z pochew, zoftawuiąc za 
fobą włokno. Gdy fię łodygi łacno 
wydobywać będą, można na raz brać 
po kilka do wyciągania, wyciągną- 
wizy wlzyftkie z iednego końca, pod- 
nieś defzczkę , którą fię wierzchołki 
przycifkaly, zofławuiąc druga co leży 
na śrzodku ې‎ dla wyciągnienia refzty 
pozoftalych kawalkow, które fie mo- 
gly pourywaé w pierwfzym ciągnie- 
niu. Nakoniec podigwizy y drugą 


34 e > a 


~ 


defzczkę, wydobyć y refzte 7 
ieźli iakie pozoftaly. 


Nota. Dodaie ع6‎ z doświadczenia. naukę 
względem prędfzego obrabiania ko» 
nopi, to ieft: iż na mieyfcu wycią» 
gania łodyg po iedney; można mig> 
dlić garściami w miedlicach, wyptu- 
kawfzy pierwey, y nic nieofufzaiac 
na floncu, a gdy fie wytrą w mie- 
dlicy, trzeba ie płokać naymocniey 
wycieraiąc iak chuy w ręku, po 
czym poftepowac daley podług opie 
fania; do miękkości zaś pomaga im 
wiele międlenie, y po wyfufzeniu, 
gdy la tarte w cierlicach, hierownie 


lepfze fa iak z pod trzepaczki, 


Jeśli konopie były doftatecznie 
wymoczone, łodyki gładko y czyfto 
wynidą, a włokno znaydzie fie leżą- 
ce profto w korycie, lub na flole. 
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Na tym włoknie czyli pieńce zwykł 
fie znaydować śluz nieiaki, czyli ma- 
terya ślizka, którą zmyć trzeba, tak 
iednak, iżby nie poplątać  filamen= 
tow, coby fzkodziło w naftępuiących 
operacyach, 

Im delikatnieyfze y bielfze chcesz 
mieć włokno tey pieńki, tym więcey 


powtarzay to płokanie , wycifkaiąc 


wodę za każdym razem. 

Naoftatek przeciągniy te włokna. 
przez wodę mydlaną , -zrobioną z 
miękkiego czyli zielonego mydła, 
kładąc uncyą iedną mydła, na trzy 
funty konopi, miarkuigc tak, iakby 
fuche konopie, owe trzy funty wa- 
żyć miały, Tey wody mydlaney wy- 
cifkać nie należy; lecz gdy pieńka 
powie. 
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powiefzona «na. żerdzi, ofiąkiie z 
wody y ztezeie,: rozloz ią nieco roz- 
przeftrzeniwfzy , i na fuchey móra- 
wie lub podłodze, lecz zawlze lepiey 
na trawie, y 

Lubo nie ieft koniecznie potrze- 
bnymite uzycie wody mydlaney; wiele 
ona atoli pomaga do zmigkczenia y 
białości wlokna.. . Wfzakże fie ta 
operacya zaniechać może, gdzie- 
by była niewygodną lub kofztowną; 
ile gdy pieńka deft przeznczona: do 
grubfzych użytkow w fabryce. 

Widocznym ief, że te wfzyftkie 
operacye potrzebuiąc na doręczu do- 
ftatkiem wody, naywygodniey odby- 
wać fie mogą nad brzegiem rzeki, jee 
ziora, lub ftawu. 
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iy | Gdy tym fpofobem 'pieńka zofta- 
3 jiie wyfulzong, ieft ona yweflopaiu 
A | ptzyzwoitym , albo do dalfżego wy- 
0 prawienia, albo do (kladu w.Magazy- 
a nie.  Ofobliwizą zaś mieć trzeba ba= 
1 cznosé, aby była iak nayluzl:a, gdy 
1 idzieido Magazynu, bo'inaczey zgrza- 
y daby fię y żepfuła, 
ta Ta pienka z płofkoni, o którey 
ag ` fig dotąd mowilo, będąc zdatng do 
3 użytkow. delikatnych, powinna być 
0 | dobrze wytrzepaną iak len, dla zmię- 
| ` kczenia włokna y oczyfzczenia z ko- 
e firy, potym rozczefaną będąc, na 


i | kgdziele da fig prząść iak bawelna; y 
z płotno 2 niey rowney białości z ble- 
| chu y miękkości nabędzie. 


B Wzgląd 
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Wzgląd mieć trzeba, aby konopie 
wytwane wnet były zamoczone, nie 
dozwalaiąc długiego flania na roli, 
bez czego pieńka. nie będzie ani tak 
białą, ani tak miękką. A poniewaz 
plofkońie zwykły doyrzewać między 
porą fianokofu'y żniwa, kiedy bywa- 
ig dni pogodnne y ciepłe; y kiedy 
kobiety mało co maią do roboty w 
polu, naydogodniey ieft onych uży: 
wać do tey Operacyi, wyciągania ło- 
dyg, y czyfzczenia pieńki, dallze 
oney wyprawienie mogąc odłożyć do. 
zimy, 

Teraz uaflepuie mowić o końca 
piach nafiennych, którć poźniey doy- 
rzewaig, a nierownie obfitfzy ploń 
wydaiąc niż plofkonie , nie mogg 
przeyść 


2 SS 


przeyść z rownym pośpiechem przez 
wizyfikie operacye, z iakim mogą 
być wyrwane, lub ścięte, 

Znakiem ordynaryinym doyrzało= 
ści tych konopi ieft, gdy łodygi bias 
lego nabywaig koloru ; Inaczey cze» 
kaiąc nim wierzchołki zawierając na- 
fienie pokażą fie doyrzałe, łodygi 
zmienią kolor na brunatny, przez co 
pieńka po więkfzey części będzie 
ufzkodzoną. 

Gdy więc te konopie okażą fie: być 
w ftopniu dofkonałości przyzwoitey, 
flaraé fie użyć tyle robetnikow, iżby 
zebranie onych iak nayrychley dopel- 
nilo fies ponieważ przeftałe na po» 
lu po doyrzeniu, będą miały fkórę 
czyli włokno przyfchłe do łodygi, y 

Ba gumma 
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gumma czyli fmolność nabędzie twar- 
dości y ciemnego koloru, przez co 
naflepuigce operacye flaig fig przykre 
y trudne. : 
Wnet po wyrwaniu lub ścięściu, 
przyfiępuie fie do oczyfzczenia z li- 
ścia drewnianą trzepaczką , tak iak fie 
opifalo o piofkoniach , y razem obi- 
iaią fie wierzchołki nafienne y gałązki 
poboczne , ktore gdyby fie nie daly 
z łatwością odłączać, mufzą być ob= 
cięte żelaznym iakim narzędziem. — 
To fig ma czynić na rozeflanym płos 
tnie, albo na'toku czyli klepifku dla 
' zabieźenia ftraty nafienia. Są niektó- 
rzy co czyniąc te operacyg na polu, 
zoftawuig nafienie w kupie, przez 
czas iaki na otwartym powietrzu, 
przy- 
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przykrywfzy ie liściami Jub floma, y 
tamże, gdy fie zagrzeie nieco, omta- 
ca fie, a liścia y plewy na grunt, gdzie 
ftaly konopie, dla uprawy rozrzucaią 
fie, ale ten [pofob zdaie fig być nie 
naylepfzy, Pozyteczniey byłoby ze- 
brawfzy korzenie y twardfze części, 
które niełatwo gniią fpalić na popiol, 
a ten dopioro z liściami y plewami 
zmiefzany; rozfiać na roli, przez co 
ona do pól zoftanie uprawioną do 
przyfzłego zafiewu, 
Konopie ogołocone tym fpolobem 
z liścia y nafienia, wyfchną należycie 
we 24 godzin, lub nieco dłużey. do 
złożenia w fzopie, wfzelako nie nale- 
ży ich zbyt długo zofławiać na polu, 
ponieważ floíce y deszcz rownie ża- 
B3 {zko- 
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12120079, Wfzakże, ieśli czas y robos 


enik wyfłarczą , lepiey iet wnet tak | 
z niemi poftapié, iak fie działo zplo- | | 
fkonami, to ieh: zamoczyć ie, ani- | 
želi fufzyé y fucho fkładać.w fzopach . 
do dalfzych operacyi w porze zre= / 
cznieyfzey, bo ten oftatni fpolob ro« 


zumie fie tylko na przypadek niedo» 
ftatku rąk, y zawfze trudnieyfzą na 
potym gotuie operacya, a mniey y 
podleyfza wydaie pieńkę. Nadto gdy 
pora 02477038 nie dozwala rychłego 
wyfufzenia do fkladu , bez zepfucia | 
konopi, nie można lepiey zrobić iak 
świeżo wyrwane zielone zamoczyé, 
y wyrabiać 12010601 wyżey opifanym 
ọ plofkoniach. 
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Te nafienne konopie, zawfze po- 
trzebować będą takiego z foba, ¡ak 
płofkonie poftępowania, 2 tą rożnicą, 
Że,łodygi onych fg mniey kruche, a 
wołkno grubfze , moczenie ich dłuż- 
fzego wyciąga czafu, ale za to lacniey- 
{ze fa do wyciągania, y pieńka z nich 
mocnieyfza y obfitfza, 

Te konopie, które zafufzone, kon» 
ferwuia fig w fzopach przed wyrabia- 
niem na pieńkę, wfzelako mufżą być 
wprzod moczone , wyciągane, myte, 
jako wyżey, a w zimney porze, dłuż- 
fzego w moczeniu potrzebuig czalu. 
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TABELLA 


Okazuigca expens y zy/k kónopi na mors | 
gu Angielfkim czyli Aére, 


Expens. 
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Czynfzu ad Morga ف - - د‎ 
Zagnoienie onego w pierwfaym.R, 
kofztownieyfze , a naylepiey 
gdyby rżepa zafiew poprzedziła 2 | 0) © 
Oranie y bronowanie 3 razy - 18 
Nafienia na zaliew 2 bufzle - | 


Wyrywanie i obiianie płofkoń 
Wyrywanie i obiianie konopi na-|- 
و‎ Fussy area 
Wyciąganie łodyg z włókna i plo. 

fkonie تې‎ fnopow., 'ważących 
funtow 125 = - - - + 
Wyciąganie łodyg z włókna i plo: 
fkonie konopi nafiennych 50 
fnopow ważących funtow 375 
10 Funtow mydła miękkiego - 
Młocenie nafienia - - = د‎ 
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Pieńki płofkonney funtow T25. 
funt po ¡eden Szyl: Bat 6 | 5 © 
Pieńki konopi nafiennych funtow Í 
375. funt po 7% Pens - 11/241 o 
Nafienia z wymtotu 16 bußl po 
5 Szyl; oo) عد‎ BO 4; O/O 
Kodygi na opał = = =- = 11 ات‎ © 
Summa Produktu 22 
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Czyfiego więc zyfku 15 rafi 


NOTA, Funt Szterling ieft to moneta „ która 
ma w fobie.21, Szylıngow , czyli 42 
Złotych Polikich. 


Szyling Angieltki wart ieft 2 Złote Polfkie, 
ma w fobie 22 Penfow., czyli Dena- 
row Angielfkich. 


Pens więc ma w fobie grofzy miedzianych 5. 
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Ofobne uwagi o Pieñce, 
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TK ta, prawie gatunek ziemi, 


zdatny ieft do uprawy konopi, ow- 
fzem czym lehfza rola, tym pieńka 
bywa delikatnieyfza, lubo iey mniey 
eo do wielości. _Na ciężfzych zaś 
gruntach konopie wyżey y buyniey 
rofną, ale z nich włokno grubfze y 
twardfze. Ten oflatni gatunek kono- 
pi ieft w prawdzie nayzręcznieyfżym 
do wyciągania, y wyrabiania nowym 
{pofabem, byłe rola była dobrze u- 
prawng przez nawoz gnojow ; którego 
dość będzie w pierwfzym roku ‚polo- 
wy tyle; ile fig zwykło kłaść na pfze- 
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ARR. © 
nice, w naflepnych zaś, do éwierci 


tey miary zredukować go można, ko» 
nopie iednak co do gatunku, co raz 
ulepfzać fie będą. 


Podług tego nowego fyftemma w 
wyrabianiu pieńki, cała prawie robo- 
ta zdać fię może na kobiety, co nie 
małym ieft dla wieśniakow w gofpo- 
darftwie awantażem. 


Płotno zrobione z pieńki preparo- 
waney tym nowym fpofobem, ma y 
ten pożytek, że mało albo 'y cale nie 
potrzebuie blechu. Nad to ieśli ona 
ieft dobrze wyprawioną د‎ y ب‎ natury 
delikatną, może zafłąpić 101 7 
nie, który potrzebuie lępfzey roli, 


wyciencza ig, y mniey obfity plon 
przynofi ; Przeciwnie zaś konopie d 
żyżney wyciągaiąc ziemi; owfzem ią 
naprawuią, y więcey wydaig wiokna, 


Jeśli fie konopie maią obrocić na 


بحم به z‏ 


liny, na ten czas mniey potrzebuig 
wyprawiania y blechu; krotfze tylko 


O 


_ włokna, które fie oddzielaią w wy- 
prawianiu, mogą być fpofobem pło- 
{koni przemyte y:bielone, żeby fie 


ftały zdatnemi do przędzy, y delika- 
tnieyfzych użytkow. 


W wyrabianiu, trzepaczka y fama 
pieńka, mogą być nieco olejem na- 
pufzczone , co nietylko nie brudzi 
włokna, ale owfzem ułacniaiąc opes 
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In racya, pomaga do białości, gdy przyi- 
ie dzie do mycia. 
ig 


| Tak wyprawianie pieńki, iak y iey 
przędzenie, powinno dziać fig, na 


1a mieyfcu wilgotnym,-gdyZ pieñka z 
ia | - fiebie:ile fiicha, «w przędzeniu ‚zbyte- 
O cznie zwykła fię kręcić y plątać. 

yo 

Ja Nie może nic być gorfzego dla 
ie | konopi, iak fufzenie upałem | flones 
+ |< cznym, wfzelako operacya tym no= 


wym fpofobem może y to poprawić, 
chociaż z więkfzą trudnością, y z 


a mnieyfzym pożytkiem, zawfze iednak 
| przechodzi inne Ipofoby wyrabiania, 
zh co ¡uz famio doświadczenie pokazało. 


Chcąc dać włoknowi białość dofko- 


nata, trzeba aby konopie wyrabiane 
byly, poki łodyki la zielonawe y nie 
przeftale na polu, a tym bardziey ie- 
sli fnopy fuche, wprzod maig leżeć 
w fkładach ; Rzecz bowiem ¡pewna, 
iż im ciemnieyszego kolotu będą ko- 
nopie, tym włokno y nicie mńiey 
białe z nich mieć będą. 


Jedna osoba przez dzień zerwać 
może 15 funtow konopi nafıennych, 
a plofkoni ledwie fiedm. 


Wydarża fie, że wyrywaiąć kono- 
pie, trzeba to różnemi czynić czasy و‎ 
a nie razem, a to dla rozróżnienia 
plant dofkonałych od podleyfzych ; 
inaczey pomiefzane bez braku, zle 


ać 


popfuią dobre, a fzczególnie gdy fię 
ta pienka ma użyć na cienkie plo: 
tno. 

Z uczynioney proby fądzićby moż 
gna, iż ta woda, w którey fie włokno 
przemywa ¿po "wyeiggnieniu łodyg; 
może fłużyć do farbowania. 

Jeft wielu zdaniem, Ze możnaby 
wynaleść narzędzie iakie do wyciąga. 
nia trzcin czyli łodyg z kóry; która 
formuie włókno, czyli też ściągania 
włókna «z. łodyg, fpolobem . nieróż 
wnie Śpiesznieyszym y łacnieyszym د‎ 
iakoż kilka fnopow na probe ordyna- 
eyinemi: grabelkami ociągnione z 
włókna, miałem. 

W Francyi zwykli przy wybiera- 
niu płofkoni zafiewać rzepę po mię: 
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day pozoftate konopie. nafienne, któż 
ra po zebraniuskonopi, fluzyé mos 
Ze na pokarm owiec lub bydła, -Go 
nietylko: pożyteczaym ieft w. tym 'go- 
fpodarfkim widoku, ale też pomaga 
do + uprawy. roli'na przyszły  zafiew 
konopi, ile gdy ta rzepa w fpósob 
hurtowania owcami قط‎ gruncie fpa- 
fać fie będzie: / <Jeśli fie zaś ten fpo- 
fob) nie uda, to whet po zebraniu 
konopi; rolę: zoraé, y zafiaé rzepa 
albo żytem, lub inną trawą do pos 
karmu,owiec 90736931 iżby wcześnie 
zebrawszy na wiosnę ten produkt, 
czas wyfłarczył do wyrobienia teyże 
roli pod konopie. 

Zawíze lepiey ieft wyrywać y zbićs 
rać z roli konopie w fłanie niedoy- 
| rzą- 


tzalym, niż im dać fig, przeftać, a 
w moczeniu mniey ieft fzkodliwym; 
zofławić ie nieco dłużey nad porę w 
wodzie; niżeli, przed czasem wycig- 
gać. 

Im lepiey fie pieńka po oddziale 
łodyg wymyie y wyczyści; tym wlo- 
kno będzie delikatnieyíze.' 6 
iednak w tym dokładności y dofko- 
nałości , trudno oznaczyć, y 0 
doświadczenie chyba tego nauczy, 


Naylepfza pora do zafiewu kono- 
pi, na iakimkolwiek bądź gruncie, 
ieft wraz po zebraniu rzepy, tak iak 
fie zwykło zafiewać jęczmień, 


Naypodleyfze czarne mydło ia- 
kiego w Franeyi funt kofztuie tylko 


trzy penly,sczyli piętnaście, groszy 
miedzianych Polfkich ; dobre dość 
będzie do zrobienia mydlin na prze- 
plokanie pieńki, 


Z doświadczenia nakoniec ieft 
pewnym; Że nafienne głowki kono: 
pi obite lubtodcięte od łodyg, będąc 
w |kupę zfypane przez grzanie fie y 
pocenie, ziarna nie dóyrzałe docho- 
dzą dofkonałości, inaczey wnet za» 
Suszone więdnieją, y czczemifie flaig. 
Tym więc fpofobem ziarno y po- 
mnaża fię, y polepsza. 


Mimo tego, co fie rzekło wtym opi- 
faniu, z praktyki poślednieyszey po- 
kazalofig; iż lepiey ieftfiać trzy bufzle 
nafies 
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nafienia konopnego na morg Angiel- 
fki.. Czym bowiemigesciey rofną 
konopie; tym cieñfze będą łodygi 
y pieńka qelikatnieysza, 


Nowy fpofob wyciągania łodyg 
czyni pieńkę wątleyszą , ale zdatniey- 
$zą na plotno, niż na powrozy y in- 
116 grube potrzeby. 
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Wyciągnienie ogólne rzeczy, na ktd- 
rych uprawa włókna konopnego 
zafadzafię dla pred/zego y Zarwieye 
Jżego obigcia z doświadczeń. uczy» 
nionych dołączona. 


Imo. | 4 عفدم‎ roli pod konopie 
ma być dofkonała, gnoiąc rolę y 
wyrabiaigc ią ¡ak naypuchlniey, 
fiew konopi ma być gefly od 15 
Marca, do 15 Czerwca trwać mo- 
gacy. 

2do. Plofkonki wybierane być maig 
w porze nieprzeltaley, y razem 
czyli dnia iednego powinny być 

" wyrwane; y prędko po wyrwaniu 
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5 ie 
- zamoczone, tak głęboko, żeby 
0 woda nad niemi przynaymniey pul 
> | fokcia gurowala ; maig tak moknąć 
> dni 6. 7. y 8. biorąc probe przez 

nafłępuiącą operacyą. 

Ma fie wyiąć füopek , którego 


fpłokać nalezy dobrze w rękach, 
nie łamiąc łodyg, iedna ofoba ma 


y | trzymać za obydwa końce na ftole 
/ lub na ziemi, obrawszy przedziwo 
i od korzenia, wziąść za lama lody- 
ْ ge ze śrzędka fnopka, ieżeli goła 


wyimie fie łodyga, znakiem ieft, 
iż fg dofyć wymoczone, ieżeli 5 
włękno na łodygach zoftawaé bę- 
dzie, to diutey moczyć trzeba, 
aż do ftopnia do poki fie goła ło- 
dyga wyimować nie będzie. 


a> wy <a 
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Gdy fwoiey domokną pory; wyi- 
muią fie {nopki y w czyftey płuczą 
fie wodzie, tę zachowuiąc oftro- 


żność ; żeby razem wiele nie wyi- 
mować fnopkow; lecz po iednym, 


bo obefchuigcie fnopkow przed 
operacya ieft{zkodliwg, a zamiaft 
ździćrania włókna z łodyg (co 
czyni operacyą długą y trudną) ła- 
mia fię łodygi w międlicach ; wy- 
„€ieraigc ich do póty, do póki fame 
czyfte włókno od koftrzewy od- 
dzielone nie zoftanie; po wymię- 
dleniu bierze fię ich zaraz na wodę 
żeby nie wyfchłys y wyciera fig w 
ręku iak chufta, pociąga fig po 
wodzie, żeby włókno niemierzwi- 
lo fie „, po czym wycifka fie z wody, 


TREE 
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y w korytach moczy fig fa noc w 


wodzie rzęczney , przydawfzy:co- 
kolwiek rozpufzczouego mydła, 
nazaiutrz rozwiefza fię na płotach 


M zzo سه‎ 


głatkich, lub umyślnie na to Zro- 
bionych grzędach, żeby zciekło ¥ 
cokolwiek przeschło, po czym 


rozciąga fię iak naycieniey na tra- 
wie, y ma tak leżeć przez dni dwa 
lub trzy, do poki zupełnie nie wy- 
| fchnie, wyfufzone zaś należycie, 
zbiera fie, y albo zaraz idzie do 
| tarcia w miedlicach, y do wycze- 
fania na fzczotkach, lub też fię 
| chowa do czafu fpofobnego tych 
| oftatnich operacyi, 
| 3tio. To, co fig rzekło o wyrabianiu 
| | plofkunek, toż famo fluzy y do 
C4 wyra- 


| 
| 
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wyrabiania maciornych konopi, 
2 tą tylko różnicą , iż konopie 
przydłuższego mogą potrzebować 
moczenia. Co czyniona proba da 


poznać, 
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SPOSOB 
wyrabiania Luu, ażeby włókno bye 


było białe y miękkie. 


mn > 


Vie ziemi na Len dobrze iu 
wfzyfikim gofpodarzom ieft znaioma, 

o tey więc nic fig tu wzmieniać nie 
będzie, fiew zaś Inu od 10 Maja, do 

15 Czerwca trwać może, o nafienię 
Inu wielkiego y czyftego ftarać fig na- 

| leży, plewiąc go w zwyczayney 7 
rze, żeby go żadne ziele niegłufzyło, 
fzczególnie nafienie czyfte być po» 
winno, żeby nie było w nim tey tra- 
wy, która go kręci. 
© 5 Gdy 


Gdy zaczyna len na pnia bieleé, y 


do puł liście od fpodu zaczynaią po- 0 
fychać , a głowki nafienne poczyna- na 
ią żołknąć 2 choćby riafienie w fieh ny 
bylo iefzcze zielone, wyrywa fię go | 76 
razem, y główki nafieane obrywaia | gi 
fie na grzebieniach żelaznych. lub 
drewnianych, $pieszac fie z tym ob- fl 
rywaniem; y nieprzeciggaigc dlizey د‎ 5 
iak do dwéch dni. d 
f 
M Nafienie oberwane rozścieła fię le 
1 cieńko na górach pod dachem luk | g 
na płachtach , na których wynosząć ti 
na floñce za dni kilka dofięgnie y wy» | k 
schnie; po czym główki obiiaią fie, b 
y nafienie z nich wyfkakuie , które f 
atoli do fiewu nie jeft zupełnie pe- b 


wne, 
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wne, lecz na oley arcy przydatne. 
Chcąc;zaś mieć do fiewu pewnieysze 
nafienie, trzeba część jaką tey rośli- 
ny podług widzianey potrzeby na pniu. 
zofławić , aż do zupełnego dości- 
gnienia, | 

Po oberwaniu fkłada fie w fnopy 
flomą (związane, kładąc w fnop po 
garści dziefięć, y mocy fię drugiega 
dnia po zerwaniu w wodzie, do któ« 
rey kładąc (nop z (nopem wiązać na- 
leży dla tatwieyfzego z wody wycig- 
gania, które kłodami przyłożyć, y 
tak głęboko zanurzyć, żeby. pul ło- 
kcia przynaymaiey wody na wierzchu 
było , gdyż inaczey psulby fig od 
fionca. Woda do moczenia powinną 
być czyfła, aaylepsza atoli jeft fojas 


dach. Po fześciu dniach moczenia 
proba ma brać (ię co dzień, a tow 
ten fpofob, Wyimuie fie ze śrzodka 
śnopa kilkalodyg, y obwiiafię koło 
palca, gdy łodyga ze śrzodka wyfka- 
kiwać będzie, a włókno 68706 kolo 
palca obwiia fie, znakiem jeft, iż zu- 
pełnie wymogi, nie uważaiąc na to 
choćby fię nie z całey łodygi włókna 
oddzielalo, boby czekaiąc na taki 
ftopień wymoknienia, mogłby len 
wymokngé, a łodyga wszelako od 
końca do końca cała zupełnie fie wy- 
kruszy. 

Gdy więc już wymoknie podług tey 
proby wybierać go z wody, y w czy- 
Rey wodzie jak nayınoeniey płokać ; 
y tegoż 


ca w kopanych fadzawkach lub kana- 
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a- | ytegoż dnia, którego fie wyciągnie 
ia | zwody, po kilkokrotnym fpłokaniu 
w go w wodzie, tozściełać należy jak 
2 nayrzadziey na łące, żeby dzblo pray 
0 dźble leżało; bo:gdy grubo rozeflany 
ae | leży, fpodnie dźbła czernieją; >tak 
0 rozeflany zwykł leżeć dni 8.:9, lub 
lo dziefięć. 
0 Po kilku dniach pierwszych (jeśli 
3 do roboty: rąk wyfłarcza ) można «go 
ki przewrócić, lecz ta operacya nie jeff 
n konieczna, Po fześciu dniach biérze 
d fig codzień proba z kilku Zdziebehlub 
- | zgarści jedney lub dwoch: wnoszące 
| do ciepłego mieysca dla wysuszenia, 
y y wycieraige w miedlicy y 717 
- gdy więc proba okaże, Ze fig dobrze 


wytrą paździerze, znakiem jeft, że 


juz dogodzöny, mozna także pozna- 
wać z tego ftopieñ dofkonałego odle- 
żenia, jeżeli z rana po rolie do fion- 
‘ca patrząc, włókno od łodyg okaże 
fię podniefione y oddzielone, 

Gdy fię więc z takowych prob y 
żnakow okaże fie być zupełnie doles 
zalym, zbiera fie w dzien pogodny, 
y fklada fie na fuchym mieyfcu aż 
do czafu obrabiania; które w nafle- 
puiący odbywa fię fposob, 

Bićrze fe po fnopku, biie fię pra- 
ézem do ziemi, a gdy fig po łamie, 
wiąże fie znowu w garście lub fhopki, 
wiiofi fie albo: do fufzarni umyślnie 
tym ezafem zrobioney, albo do izby 
jakiey piec mającey, w którym zwy» 
kto fie palić z fieni (unikając wszel- 
kiey 
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70a- kiey okazyi y potrzebywnofzenia do 
die- tey izby ognia, dla niebeSpieczenflwa 
ań- pożaru zbyt czelto w fulzeniu łnów y 
aze konopi, doświadczonego) naywygo- 
| dniey jeft , "gdy. wizbie 'takiey fa po» 

by | robione na około grządki, na któ- 
oles | rych len fie zawiesza {nop około وه‎ 
Iny, pa nie ścifkaiąc jednak mocnó, żeby 
| aż pomiędzy nie duch przechodził, pali 
fer | fe więc w piecu takowym przez:dni 
dwa , lub trzy dosyć mącno , przeź 

032 ktöry czas len do nalezytego flopnia 
ié, wyfulzonym zofłanie, Piectenatoli 
oki, | tak ma być fporządzony , iżby dym 
nie z palenia ofobnym wychodził komi» 
zby | mem, yżeby nic dymu do tey izby 
TA nie wchodziło, gdzie fie lew 46 
el. będzie, bo dym takowy kopeąc len. 


wiele 


مې ې جه 
ele przefzkadza do białości włóż‏ 
kna.‏ 

Gdy len takowy wyfchnie, trze fig 
go w międlicy,: a wytarty kładzie fig 
lub fie wiefza po grzędach , żeby do» 
fkonale dofechi, po czym Bierze fie 
do tarciaw cierlicach, które u fpo= 
dniey.defki po dwie fzpary mają, a 
w górney defce (którą fig przebiia) 
وول دوع‎ języczki : w takich więc ciers 
licach pociega fig len, 'przez co mięs 
knieie, y krofa wypadnie tak, iż już 
trzepaczek nie potrzeba, co czyni 
tobotę 38670167173 , a na oftatku 
czefze fię na fzczotkach żelaznych. 

Gdyby atoli przez takie operacye 
len fie nie dawał do czyfła 664 


żyć z kofirzewy, znakiem jet, iż je- 
SZCZE 


szcze niedofechl; więc lulzenie onc- 


go powtórzyć należy , kładąc go do 
pieca ciepłego, y zalepiaigc go w 


piecu, lecz taki flopien ciepła ma 


być uważany ; żeby fię nie zatlił ten 
przez coby fie y fam fpalil, y wdał 
budowlę w niebeśpieczeńfiwo pos 


Zaru. 


UWAGA 


o wyrabianiu 90 Inianego. 
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Gay cały zamiar tey nauki ściąga 
fig fzczególnie do tego celu; po pier- 
wfze: iżby włókno fame w fobie bg- 
dac wyrobiene bialym--y-miekkim: 
dało z fiebie białą y delikatną prze- 
dzę, z ktörey wytkane płótna prędko 
fie dobielaią, a przez prędkość ble- 
chu fa mocnieyfzemi, y mniey rgk 
zabieraig do roboty okolo bielenia, 
Powtore: żeby wynayduigc latwiey- 
{ze {pofoby wyrabiania go, mozna 
fig obeyść bez fulzenia w piacach dla 


ofzcze 


na 


ofzczędzenia tak opału, iako też u- 
niknienia niebeśpieczeńftwa pożarów; 
przeto z doświadczenia uczynionego 
krótka jelzeze przydaie ię względem 


tego nauka, 


Już fię wyżey opifało , jak poftę- 
pować z Inem należy aż do odleżenia 
fie onego na łące, którą zbierając z 
łąki ma być zaraz międlony; nie wy- 
trze fie on wprawdzie tym razem do- 
fkonale; lecz naflepne operacye uła- 
twig tę niedofłateczność. 

Po międleniu moczyć go należy 
przez dni dwa w baliach czyli wan- 
nach, po czym płokać trzeba w czy- 
fey wodzie, y-rozciełać na łące, wy- 


bieraiac do tego czas pogodny. 
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1 Tak rozeflany ma leżeć dni dwa 
lub trzy, zbiera fię go potym trze- ¢ 

ciego dnia około południa, y wycie- 

ra fig w cierlicy, co go zrobi czy- 

ftym y miękkim, po czym czefze fie 

| na fzczotkach żelaznych و‎ y na-tym fie 
| 


kończy 'cała operacya wyrobienia ta- 
kiego, które da y włókno białe, y 
uymie potrzebę niebeśpiecznego fu- 
fzenia w piecach, nawet w [pofobie 
takiego wyrabiania kłaki ofłatnie, czyli 
jak pofpolicie zowią, brudki od wy- 


czefania celnieyszego włókna zofta- 


iące, dadzą fig uprząść iak nayciea 
niey. 


ER EE SET SWEGO ZEE 


وې یټ e‏ 


va UWAGA 
z obeymuigca w krótkości rzecz całą tey 
e- Kfiążki. 
rs | 
A سا سے‎ w ym PP 
ię 
ię 
7 9 

٩ | i ; 

reść na czym fig zafadza cala 
y 1 os 
| iftota dobrego włókna, y jakie fizy- 
U- T 
Z czne przyczyny przyfpofabiaią go do 
od tego flöpnia, tak w konopiach, jako 
/ 5 > s 
y lnie, fa zbyt widoczne, y do wyko- 
V= 
nania nie trudne. 
de 
es | imo. Plofkonki, konopie, y len, ma- 


ig byé zrywane:przed czafem prze- 
flania: a część tych roślin na na- 
fienie mia być zoftawiana aż do fto- 
pnia doyrzenia, 
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2do, Moczenie takowych roślin ma 
nallepowaé zaraz. po zerwaniu w 
wodach czyfłych 7: pilnuigc pory 
wymoknienia, bo przemoczenie 
1210021 mocy włókna, 


3ti0, Płukanie w wodach czyftych po 
wyięciu z moczenia, y po wytar- 
ciu podlug wyższego opifania, nie 
ma być omiefzkiwane. i 


4to. Rozscielanie Inu, ma być upil, 
nowane co do pory, żeby fię nię 


przeleżał, y niefzczerniał. 


sto. Pora czafu do rofzenia y do foz- 
Scielania włókna mytego, na prze- 


suszenię ma być wybierana pogo- 


Baer ARE 0 ES NERE EEE‏ )+ .د 
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to.” Jeśli fie komu zdawać będzie 
: rzeczą konieczną ful yć len przez 
cieplo piecowe, ftrzedz fie należy, 
| żeby go dym niekopcił, wiele bia- 
| tości włókna fzkodliwy, 

N 

| 7mą. Włókno tak lniane, iako y ko- 
nopne po ofłatnim wyczesaniu na 


fzczotkach, kiedy iużów ftopniu 


ma 

być przed przędzeniem pakowane 
| w fasy , lub takie naczynia, y 
| których można przyłożyć te wig. 


ieft zdatności do przędzenia Ą 


kno kamieniami, lub innemi cię- 

9 zarami, Takowe odleżenie fie 
wlókna nadaie mu luftr i miękkość. 
Te wfzyfikie zachowawfzy prze- 
firogi, można być pewnym białe. 


+ رټ‎ m 


ee er 


go y delikatnego włókna, można 
fie uchronić .kolztu y: pracy na 

łuższe bielenie, można fig [po- 
„dziewać mocnieyszego płótna, a 
nadewszyftko fusząc bez piecow 
uniknienia niebeśpieczeńfiwa Pos 
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